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La presente invention a pour objet un produit 
pour la preparation des surfaces metalliques avant 
application de peintures. 

Le produit conforme a 1'invention est constitue 
iondamentalement par un melange d'acide ' phos- 
phorique active par un ou plusieurs sels acides des 
metaux des groupes II, VII et VIII du classement 
periodique, et plus particulierement des sels acides 
obtenus par dissolution d'un oxyde, hydroxyde, 
carbonate, oxalate ou acetate desdits metaux, et 
par un ou plusieurs derives nitres de metaux 
du groupe I, avec un ou plusieurs derives orga- 
niques volatils, degraissants et dissolvants des 
oxydes, du type aryi ou alkylarylhalogenes, le me- 
lange mineral acide etant amene a une densite 
aussi voisine que possible de celle du reactif orga- 
nique par addition d'eau con ten ant une faible quan- 
tise d'un ou plusieurs mouillants emulsionnants 
stables en milieu fortement acide. 

La proportion d'acide phosphorique active, prea- 
lablement amene a la densite du reactif organique, 
peut etre comprise entre 40 et 80 % du produit 
final. Quant a la proportion de sels acides metal- 
liques d'activation, elle doit rester comprise entre 
1 et 15 % de la liqueur acide, les proportions ci- 
dessus etant donnees en poids. 

Comme produits mouillants emulsionnants, on 
peut utiliser en particulier, dans le but sus-men- 
tionne, des derives de condensation de Foxyde 
d'ethylene avec des mercaptans substitues du type 
alkyithiocther de poly glycols, ou encore des pro- 
duits de condensation de 1'oxyde d'ethylene avec 
des alkylphenols, lesdits produits etant utilises a 
Fetal de traces, soit 0,5 a 1 % de la liqueur acide, 
en poids. 

Par battage modere, on obtient ainsi, suivant le 
cas, un gel ou un sel doues d'un pouvoir phospha- 
tant rapide des surfaces rouillees ou calaminees et 
permettant d'obtenir, avant peinture, une surface 
duplication parfaitement propre. 

Le produit conforme a 1'invention convient par- 
ticulierement pour la preparation des grandes sur- 
faces telles que charpente, reservoirs, citernes, 
appareillages divers de Findustrie, installations 
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portuaires, coques de navires, etc. Son application 
peut se faire au pinceau ou au pistolet a air corn- 
prime. 

L'exemple ci-apres concerne un mode de prepa- 
ration du produit conforme a Finvention, sans tou- 
teiois limiter cette derniere en aucune facon. 

Exemple. — A 50 litres d'acide phosphorique 
amene a une densite de 1,3 environ et additionne 
de 0,500 kg de condensat d'oxyde d'ethylene-mer- 
captan (mouillant emulsionnant), a ete ajoute le 
melange de sels suivant : 

Nitrate de potassium, 1 kg; 

Phosphate de zinc, 2,500 kg; 

Phosphate de fer, 2 kg; 

Phosphate de manganese, 0,400 kg. 

La liqueur acide ainsi obtenue a ete melangee 
a 55 litres d'orthodichlorobenzene. 

Apres battage modere, on a obtenu un sol que 
Fon peut appliquer, soit au pinceau, soit au pisto- 
let, sur les surfaces a preparer. 

RESUME. 

La presente invention a pour objet : 

1° Un produit pour la preparation des surfaces 
metalliques avant application de peintures, consti- 
tue fondamentalement pax un melange d'acide 
phosphorique active par un ou plusieurs sels acides 
des metaux des groupes II, VII et VIII du classe- 
ment periodique, et plus particulierement des sels 
acides obtenus par dissolution d'un oxyde, hydro- 
xyde, carbonate, oxalate ou acetate desdits metaux, 
et par un ou plusieurs derives nitres de metaux du 
groupe I, avec un ou plusieurs derives organiques 
volatils, degraissants et dissolvants des oxydes, du 
type aryl ou alkylaryl halogenes, le melange mine- 
ral acide etant amene a une densite aussi voisine 
que possible de celle du reactif organique par addi- 
tion d'eau con tenant une faible quantite d'un ou 
plusieurs mouillants emulsionnants stables en mi- 
lieu fortement acide. 

2° Dans un tel produit, a titre de caracteristiques 
complementaires, le fait que : 

a. La quantite d'acide phosphorique active, prea- 
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lablement amene a la densite du reactif organique 
est comprise entre 40 et 80 % du produit final; 



b. La proportion de sels acides d'activation est 
comprise entre 1 et 15 % de la liqueur acide. 
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